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© Bleischurze fur Dachdurchdringungs-Einfassungen 

Bei einer Bleischurze sind zur Verhinderung der Bildung 
von Bleicarbonat und daher zur Verhinderung der Entste- 
hung van Weiftfarbungen auf der Dacheindeckung Sperren 
(10, 1 1 ) auf beiden Seiten, also sowohl der Ober- als auch der 
Unterseite, vorgesehen. Diese Sperren (10, 11) sind wesent- 
lich dunner als der vorzugsweise aus gewellt gewalztem Blei 
bestehende Schurzenkorper (2) und bestehen vorzugsweise 
aus ganzflachig abdeckend aufgetragenen Lackschichten 
mit insbesondere dunkler Pigmentierung. Die Sperren (10. 
1 1) haben insbesondere so lange eine wesentliche Wirkung, 
bis durch Oxidation eine gegen aggressive Medien stabile 
Oberflache entstanden ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Bleischurze fur Dach- 
durchdringungs-Einfassungen, mit einem flachigen, eine 
Einbau-Unterseite und eine Einbau-Oberseite bilden- 5 
den Schurzenkorper. 

Derartige Bleischurzen werden z.B. im Umfangsbe- 
reich des am Eindeckrahmen von Dachfenstern, im Be- 
reich von Dachdurchdringungen von Kaminen oder dgl. 
verwendet, urn an die Dacheindeckung anzuschlieBen 10 
und einen abgedichteten Obergang zu schaffen. Da die 
Schurze aus verhaltnismaBig weichem Material bzw. 
Metall besteht, laflt sie sich den jeweiligen Erfordernis- 
sen entsprechend durch Biegen, Falten, Runden und dgl. 
leicht anformen. Die Verwendung von Blei wird daher 15 
bevorzugt, weil dieses im Gegensatz zu anderen metalli- 
schen Werkstoffen leicht verformbar sowie chemisch 
sehr stabil ist und praktisch nicht zur Korrosion oder 
dgl. neigt, wie dies auch durch Jahrhunderte hindurch 
die Erfahrung lehrt, sondern eine Uberaus lange Stand- 20 
zeit hat. Daher bestand bisher keinerlei Bedurfnis, die 
Oberflache der Bleischurze in irgendeiner Weise zu ver- 
andern. 

In neuerer Zeit werden allerdings 6fter — bevor sich 
eine stabile Bleioxidschicht bildet — durch auch in der 25 
Atmosphare teilweise enthaltene aggressive Chemika- 
lien, insbesondere in Verbindung mit Regenwasser auf 
der Oberflache des Bleis Bleicarbonat gebildet, eine 
weiBe Schicht, die vom Regen abgewaschen wird und in 
den rauhen Eindeckmaterialien, wie z.B. Betondachstei- 30 
nen, abgelagert und kaum mehr entfernt werden kann. 
Durch aggressives Schwitzwasser, das sich bei hochwar- 
megedammten und oft nicht richtig belttfteten Dachern 
auf der Unterseite der Bleischiirze leicht bildet, entsteht 
ebenfalls Bleicarbonat Bei langdauernder und standig 35 
wiederholter Schwitzwasserbildung kann die Carbonat- 
bildung zu konzentrierten Angriff, zu LochfraB und zur 
Zerstdrung der Bleischurze fuhen. Insbesonders so fUhrt 
Bleicarbonat, das sich durch Regen auf der Oberseite 
bildet, zu stark sichtbaren weiBen Streifen unterhalb der 40 
Bleischurze, was insbesondere im Falle dunkler Dach- 
eindeckungen storend ist Bleicarbonat aber, das sich 
durch standiges Schwitzwasser bildet, fuhrt fast immer 
zur Zerstdrungder Bleischurze. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Blei- 45 
schurze der genannten Art zu schaffen, bei welcher auf 
einfache Weise vermieden werden kann, daB das Blei, 
bevor es selbst das stabile Bleioxid gebildet hat, Bleiver- 
bindungen bilden kann, die vom Wasser abgeschwemmt 
und vom Schurzenkorper auf das benachbarte Dach 50 
gelangen konnen. 

Zur Lflsung dieser Aufgabe ist bei 'einer Bleischurze 
der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemaB vor- 
gesehen, daB der Schurzenkorper wenigstens an einer 
Seite, insbesondere der Unterseite und der Oberseite, 55 
eine Sperre erhalt, die die Bildung von Bleicarbonat 
verhindert In jedem Fall wird durch die erfindungsge- 
maBe Ausbildung der Bleischurze eine Verschmutzung 
der Oberseite der Dacheindeckung mit Bleiverbindun- 
gen, insbesondere mit Bleicarbonat, vermieden. Auch 60 
auf die Montagelager der Bleischurze muB nicht geach- 
tet werden, wenn beide Seiten des Schurzenkdrpers, 
vorzugsweise mit gleichen, Sperren versehen sind. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Sperre verhin- 
dert, daB z.B: eventuell entstehendes Schwitzwasser den 65 
Schurzenkdrper selbst erreicht und es praktisch nicht zu 
chemischen Reaktionen kommen kann. Die Anordnung 
kann dabei so getroffen sein, daB das Schwitzwasser 



selbst ungehindert ablauft, ohne mit dem ungeschUtzten 
Bleizureagieren. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Sperre vorge- 
fertigt an der zugehdrigen bzw. beiden Seiten der Blei- 
schurze fest verankert und ganzflachig unlosbar haftend 
angeordnet ist, so daB sich praktisch eine nicht durch 
Wischen, Regenwasser oder andere mechanische Bean- 
spruchungen entfernbare Versiegelung der Bleioberfla- 
che ergibt, die zu einer wasserdichten, aber nicht luft- 
dichten Konservierung fUhrt Dies kann beispielsweise 
dadurch erreicht werden, daB die Sperre wenigstens 
teilweise durch eine wasserunlosliche und saurebestan- 
dige Beschichtung gebildet ist. 

Bei einer bevorzugten AusfUhrungsform ist die Sper- 
re quer zur SchUrzenoberfiache mindestens so druckfest 
wie der Schurzenkorper selbst, besser noch druckfester, 
wodurch die Gefahr ihrer Beschadigung noch weiter 
verringert wird. Ahnlich verhalt es sich, wenn die Be- 
schichtung mindestens so streckfest, insbesondere ela- 
stisch streckfest, wie der Schttrzenkdrper ist, da dann 
auch bei scharfem Biegen bzw. Falten oder beim Anfor- 
men des Schurzenkorpers an die Dacheindeckung ein 
Aufplatzen oder Beschadigen der Sperre verhindert 
wird. SchlieBlich sollte die Sperre erfindungsgemaB 
auch mindestens so schubelastisch bei Belastungen par- 
allel zur Oberflache des Schurzenkorpers wie dessen 
Werkstoff selbst sein, wobei eine hohere Streck- und/ 
oder Schubelastizitat gegeben sein kann. Die Bleischur- 
ze laBt sich dadurch auch mehrfach Wechselbiegebela- 
stungen aussetzen, ohne daB eine Beschadigung oder 
ein Ablosen der Sperre erfolgen kann. 

Bei einer sehr einfachen AusfUhrungsform ist die 
Sperre durch eine Lackschicht, vorzugsweise einen 
Acrylat-Lack auf der Basis von Eisenoxid und/oder Ti- 
tanoxid, gebildet. Eine derartige Beschichtung hat sich 
als besonders witterungsbestandig erwiesen. 

Zusatzlich oder statt der beschriebenen Ausbildung 
kann die Sperre auch als Strahlungswarme- Absorber 
ausgebildet sein, durch welchen Sonnenenergie so in der 
Bleischurze aufgenommen, gespeichert und dann an der 
Oberflache wieder abgegeben wird, daB eventuelles 
Schwitzwasser oder Regenwasser besonders schnell 
verdunstet Beispielsweise kann die Oberseite beson- 
ders gute Absorptionsfahigkeiten aufweisen, wobei die 
Bleischurze eine besonders gute Warmeleitung an die 
Unterseite gewahrleistet, so daB dortige, durch AbkUh- 
lung entstehende Schwitzwasser-Benetzungen oder dgl. 
bei Temperaturanstieg sehr schnell abgedampf t werden. 
Bei einer einfachen Ausbildung konnen die Absorp- 
tionsfahigkeiten durch eine dunkle, beispielsweise dun- 
kelbraun bis braunschwarze Pigmentierung der Sperr- 
schicht erzielt werden. 

Die beschriebenen Wirkungen lassen sich selbst dann 
erzielen, wenn die Dicke der Sperre mehrfach kleiner 
als die des Schurzenkorpers ist, dessen Dicke bevorzugt 
in der GroBenordnung bis etwa einem Millimeter liegt, 
wahrend die Dicke der Sperre sich im Hundertstel oder 
Zehntel Millimeter-Bereich befindet 

Es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, wenn we- 
nigstens eine unmittelbar auf die Bleioberflache aufge- 
brachte Sperrschicht eine Dicke hat, die groBer als die 
maximale Rauhigkeitstiefe dieser Bleioberflache ist, so 
daB selbst die am weitesten Uber die Oberlache vorste- 
henden Rauhigkeitskonfigurationen noch vollstandig in 
die Sperrschicht eingebettet sind, die vorteilhaft so an- 
gebracht ist, daB sie auch samtliche Oberflachenporen 
des Schurzenkorpers ausfullt Die Sperrschicht greift 
insofern verzahnt in die Rauhigkeitsvertiefungen und 
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-erhdhungen der Bleioberflache ein. Die Dicke der 
Lackschichten auf Ecken oder vorstehenden Kanten 
wird dabei durch das Kantenfluchtverhalten bestimmt. 

Gewellt profilierte Bleischtirzen haben sich als beson- 
ders vorteilhaft erwiesen, weil sie infolge ihrer Wellung 5 
noch besser an unterschiedliche Formenverlaufe der 
Eindeckung angepaflt, sowie hinsichtlich ihrer Flachen- 
ausdehnung sowohl gestaucht, vor allem aber auch ge- 
streckt werden kdnnen, ohne ihre Dicke zu reduzieren. ' 
Hier hat sich eine konstante Wellenform mit einer Wei- 10 
lenteilung in der GroBenordnung von etwa 5 mm und 
einer Gesamtdicke des Wellenverlaufes in der GroBen- 
ordnung von der Halfte davon als besonders zweckma- 
Big erwiesen, wobei unter Wellenteilung der Abstand 
zwischen den Scheiteln zweier gleichgerichtet ge- 15 
krummter benachbarter Wellen mit einer dazwischen 
liegenden, entgegengesetzt gekriimmten Welle zu ver- 
stehen ist. GemaB der Erfindung wird vorgeschlagen, 
daB die Sperre entsprechend diesem Wellenverlauf 
ebenfalls gleichfdrmig gewellt ist, so daB sie praktisch 20 
nach Art eines Laminates der profilierten Oberflache 
des Schiirzenkdrpers folgt Bleibander, die in Walzrich- 
tung zu sinusfdrmig gewellten Bleischurzen geformt 
werden, wobei eine voile Sinuswelle ca 5 mm und die 
Plus-Minus-Amplitude ca. 2,5 mm betragt, haben sich 25 
als besonders vorteilhaft erwiesen. 

Diese und weitere Merkmale von bevorzugten Wei- 
terbildungen der Erfindung gehen auBer aus den An- 
spruchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnun- 
gen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils fur 30 
sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombi- 
nationen bei einer Ausfiihrungsform der Erfindung und 
auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte 
sowie fur sich schutzfahige Ausftihrungen darstellen 
kdnnen, fOr die hier Schutz beansprucht wird. 35 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den 
Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden naher 
erlautert. In den Zeichnungen zeigt 

Fig. 1 einen Ausschnitt einer erfindungsgemaBen 
Bleischurze in perspektivischer und vergroBerter Dar- 40 
stellung und 

* Fig. 2 einen Ausschnitt der Fig. 1, wesentlich ver- 
grd Btert und teilweise im Querschnitt 

Wie die Fig. 1 und 2 zeigen, weist eine erfindungsge- 
maBe Bleischurze 1 einen aus im wesentlichen konstant 45 
dickem Bleiblech bestehenden Schtirzenkorper 2 auf. 
Dieser Schtirzenkorper 2 ist nach Art eines Wellbleches 
mit einer konstanten Wellung geformt, derart, daB ne- 
beneinander liegende, nach einer Seite gekrummte 
Langs-Wellen 3 und jeweils zwischen zwei solchen eine 50 
entgegengesetzt gekrummte Welle 4 gleicher Kriim- 
mung gebildet sind. Die Wellung hat die Teilung 13, die 
zwischen z.B. 3 und 8 mm liegen kann, vorzugsweise 
5 mm, betragt Die Wellenschenkel jeder Welle sind z.B. 
unter spitzen Winkeln divergierend vorgesehen, so daB 55 
sich Sinuswellen oder zumindest angenaherte Sinuswel- 
len ergeben. 

Auf die Unterseite des Schiirzenkdrpers 2 ist ganzfla- 
chig eine im wesentliche konstant dicke bzw. an der 
AuBenseite eine glatte, Oberflache aufweisende Be- 60 
schichtung 5 aufgebracht, die nur einen Bruchteil der 
Dicke des Schiirzenkdrpers 2 hat und haftend mit des- 
sen zugehoriger Oberflache 7 verankert ist. Diese Ober- 
flache 7 hat, wie aus Fig. 2 erkennbar, eine relative Rau- 
higkeit, welcher die Innenflache 9 der Beschichtung 5 65 
formgleich folgt, so daB also die Verbindungsflachen 
zwischen dem Schtirzenkorper 2 und der Beschichtung 
5 wesentlich bis mehrfach groBer als ihre Grundflache 



sind. 

Eine entsprechende, gleiche oder hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung oder Dicke anders ausgebildete Be- 
schichtung 6 ist auch auf der oberen rauhen Oberflache 
8 des Schiirzenkdrpers 2 vorteilhaft so angebracht, wie 
an Hand der Beschichtung 5 beschrieben. Auch diese 
Beschichtung 6 weist eine gegenuber ihrer Innenseite 
wesentlich glattere bzw. weniger rauhe AuBenflache 
auf. Ihre maximale Dicke tibersteigt jedoch ebenfalls die 
hdchste Hohe der Rauhigkeitsvorspriinge der zugehari- 
gen Oberflache 8. 

Durch die beschriebene Ausbildung ist an der Unter- 
seite der Bleischurze 1 eine Sperre 10 geschaffen, die 
zweckmaBig aus einer Lackschicht auf der Basis von 
Eisenoxid oder Titanoxid oder einer Mischung aus bei- 
den oder anderen gebildet ist. Entsprechend ist an der 
Oberseite der Bleischurze 1 eine Sperre 11 sowohl ge- 
gen die Bildung von Bleicarbonat als auch gegen das 
Ablaufen von aufgesch wemmtem Bleicarbonat gebildet. 

Die Sperre 10 bzw. 11 kann z.B. von Hand , im Spritz- 
verfahren, im elektrostatischen Auftragverfahren, im 
Tauchbadverfahren oder ahnlich so aufgebracht wer- 
den, daB sie die Oberflache des Schiirzenkdrpers 2 im 
wesentlichen vollstandig dicht schlieBt 

Insbesondere die Oberseite der Bleischurze 1 ist zu- 
satzlich mit einem Strahlungswarme-Absorber 12 ver- 
sehen, wiener im wesentlichen durch dunkle Pigmen- 
tierung der zugehorigen Beschichtung 6 gebildet ist. 
Auch die untere Beschichtung 5 weist vorteilhaft eine 
solche Pigmentierung auf. Es ware aber auch denkbar, 
den Absorber durch eine gesonderte Schicht zu bilden. 
In jedem Fall ist er bevorzugt gleichmaBig uber die 
gesamte zugehorige Oberflache des Schurzenkdrpers 2 
verteilt, so daB dieser uber seine ganze Ausdehnung 
gleichmaBig Warme aufnimmt und einerseits im SchCr- 
zenkorper 2 speichern sowie andererseits innerhalb von 
diesem zwischen den Oberflachen und quer dazu wei- 
terleiten kann. 

Patentanspruche 

1. BleischQrze fur Dachdurchdringungs-Einfassun- 
gen, mit einem flachigen, eine Einbau-Unterseite 
und eine Einbau-Oberseite bildenden Schtirzenkor- 
per, dadurch gekennzeichnet, daB der Schurzen- 
korper (2) wenigstens auf einer Seite mit einer 
Sperre (10, 11) versehen ist, die die Bildung von 
Bleicarbonat verhindert 

2. Bleischurze nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sperre (10 bzw. 11) auf plange- 
walztem Blei aufgebracht ist. 

3. Bleischurze nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sperre (10 bzw. 1 1) auf gewelltem 
Blei aufgebracht ist 

4. Bleischurze nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sperre 
(10 bzw. 11) vorgefertigt an der zugehorigen Seite 
des Schurzenkdrpers (2) fest verankert, insbeson- 
dere ganzflachig unldsbar haftend, angeordnet ist 

5. Bleischurze nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sperre 
(10 bzw. 11) wenigstens teilweise durch eine im 
wesentlichen ganzflachige, insbesondere wasserun- 
losliche und saurebestandige Beschichtung (5 bzw. 
6) gebildet ist, die vorzugsweise im wesentlichen 
mindestens so druckfest und/oder streck- sowie 
druckelastisch wie der Schtirzenkorper (2) ausge- 
bildetist 
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6. Bleischurze nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sperre 
(10 bzw. 11) wenigstens teilweise durch eine Lack- 
schicht, vorzugsweise einen Acrylat-Lack auf der 
Basis von Eisenoxid und/oder Titanoxid, gebildet 5 
ist. 

7. Bleischurze nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB beide Seiten 
bzw. die Unterseite und die Oberseite des Schtir- 
zenkdrpers (2) mit einer Sperre (10, 1 1) versehen ist 10 

8. Bleischtirze nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
eine Seite des Schurzenkdrpers (2), insbesondere 
die Oberseite, einen Strahlungswarme-Absorber 
(12) bildet, der vorzugsweise im wesentlichen 15 
gleichmaBig uber die ganze zugehorige Oberflache 
(8) des Schurzenkdrpers (2) verteilt ist. 

9. Bleischurze nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Strahlungswarme-Absorber (12) 
im wesentlichen durch die zugehorige Sperre (11) 20 
gebildet ist und vorzugsweise eine wenigstens in 
den Bereich der Absorptionsfahigkeit von Blei rei- 
chende Absorptionsfahigkeit aufweist, insbesonde- 
re dunkel pigmentiert ist 

10. Bleischurze nach einem der vorhergehenden 25 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke 
der Sperre (10 bzw. 11) mehrfach kleiner als die des 
Schtirzenkorpers (2) ist 

11. Bleischurze nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB wenig- 30 
stens eine unmittelbar auf die Blei-Oberflache (7 
bzw. 8) aufgebrachte Sperrschicht (5 bzw. 6) minde- 
stens eine Dicke hat, die grofler als die maximale 
Rauhigkeitstiefe dieser Blei-Oberflache ist 

12. Bleischurze nach einem der vorhergehenden 35 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sper- 
re (10 bzw. 11) entsprechend einer Wellung oder 
dgl. des Schurzenkdrpers (2) mit einem gleich ge- 
wellten Verlauf vorgesehen ist 
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